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STRUCTURE DE FILTRAGE OPTIQUE ET DE BLINDAGE 
ELECTROMAGNETIQUE 

L'invention a pour objet une structure de filtrage optique et de blindage 
electromagnetique destinee a etre assemblee a au moins un substrat transparent, 
notamment en verre, la structure comportant au moins deux feuilles en matiere 
plastique, et comprenant ou destine a etre associe aux feuilles un element 
conducteur de blindage electromagnetique. 

L'invention sera plus particulierement decrite quant a I'utilisation d'une telle 
structure de blindage electromagnetique pour un ecran de visualisation tel qu'un 
ecran plasma. 

Un ecran plasma comporte un melange de gaz plasmagene (Ne, Xe, Ar) 
emprisonne entre deux feuilles de verre, et des luminophores disposes sur la face 
interne de la feuille arriere de I'ecran. Le rayonnement lumineux ultraviolet emis 
par le melange de gaz plasmagene lors de la decharge plasma entre les deux 
feuilles de verre interagit avec les luminophores de la face interne de la feuille 
arriere pour produire le rayonnement lumineux visible (rouge, vert, bleu)> Un 
mecanisme de desexcitation des particules de gaz entre en competition avec 
remission U.V., ce qui engendre un rayonnement infrarouge entre 800 et 1250 nm 
dont la propagation, principalement au travers de la face avant de I'ecran, peut 
etre a I'origine de perturbations tres genantes, notamment pour les equipements 
situes a proximites et commandes par infra-rouge, par exemple au moyen de 
telecommandes. 

Outre le rayonnement infrarouge genere par la desexcitation du gaz 
plasmagene, un rayonnement dans I'orange intense a 590 nm est egalement emis 
par le melange gazeux lorsque celui-ci contient du neon. Ce rayonnement dans 
I'orange peut etre desagreable pour I'ceil du spectateur. De plus, il interagit avec 
les couleurs bleue et verte du spectre lumineux de sorte qu'il rend une image sur 
I'ecran de visualisation presentant des couleurs bleue et verte qu'on peut qualifier 
de lavees ou affadies, et une couleur rouge moins tranche. 

Par ailleurs, comme tous les appareils electroniques, les ecrans plasma 
possedent des systemes d'adressage (drivers) qui peuvent generer un 
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rayonnement parasite vis-a-vis d'autres dispositifs avec lesquels ils ne doivent pas 
interferer tels que microordinateurs, telephones portables... 

Afin d'annihiler, et pour le moins reduire, la propagation de ces 
rayonnements, une solution consiste a disposer contre la face avant de I'ecran 
une structure a la fois transparente et metallisee pour assurer un blindage 
electromagnetique. 

Un type de structure connu consiste en deux feuilles de matiere 
thermoplastique, en particulier du PVB, entre lesquelles est disposee un reseau 
de fils metalliques sous forme d'une grille homogene. 

Cette grille peut etre constituee d'un tissu de fils metalliques colle entre les 
deux feuilles de PVB par chauffage de la matiere thermoplastique. 

Une autre solution consiste plutot a graver une couche de cuivre deposee 
sur un substrat transparent tel que du PET par une technique usuelle de 
photolitographie, et d'assembler ce substrat aux feuilles de PVB, le substrat en 
PET etant insere entre les deux feuilles de PVB et colle par chauffage de la 
matiere thermoplastique. 

Cette structure avantageusement feuilletee avec du PVB etant disposed sur 
le devant de I'ecran de visualisation, dont la face avant est un substrat en verre, 
permet d'assurer une protection vis-a-vis du spectateur en cas de casse de I'ecran 
en retenant les bris de verre. 

La grille metallique assure done un blindage electromagnetique. Or il est 
toujours souhaitable d'ameliorer les performances d'un filtre de blindage 
electromagnetique en diminuant encore davantage la transmission des ondes 
dans I'infrarouge et de lui trouver d'autres propriety de filtrage tel que de pouvoir 
couper de maniere consequente la couleur orange. En outre, il est bien sur 
souhaitable pour I'ceil du spectateur d'avoir un rendu des couleurs optimum sur 
I'ecran. 

Un type de filtre connu pour les vitrages de vehicules automobiles coupant 
dans certaines longueurs d'ondes est I'association de deux feuilles de PVB dont 
I'une est constituee par le produit Solar reflective film de la societe 3M et I'autre 
est constituee par le film en PVB Sekisui-Lec® commercialise par la societe 
SEKISUI. Le produit 3M et le film en PVB de SEKISUI sont clairs et neutres en 
transmission, le film SEKISUI contenant en outre des particules conductrices. Ce 
filtre a I'avantage de ne transmettre que 51% de la lumiere mais cette lumtere est 
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a dominance jaune, dont la longueur d'onde dominante est de 561 nm, ce qui 
modifie de maniere significative le rendu des couleurs sur un ecran de 
visualisation. La lumiere presente par ailleurs une purete de 8% ce qui est 
considere comme important par rapport a un taux souhaite inferieur ou egal a 7%. 
5 On rappelle que la purete est definie dans le systeme de mesure CIE de 1931. 
Dans ce systeme, la couleur d'un objet est representee par un point de 
coordonnees x, y. La purete est le rapport de la longueur des segments, dont 
respectivement, I'un joint I'illuminant a I'extremite du spectrum locus et passe par 
le point de coordonnees x, y, et I'autre joint I'illuminant au point de coordonnees x, 
10 y. En outre, si ce filtre permet d'obtenir une transmission dans I'infrarouge a 
1200 nm au plus egale a 5%, la transmission reste encore de 13% a 850 nm. 
Enfin, la couleur orange n'est pas suffisamment coupee, la transmission pour la 
longueur d'onde correspondante etant de 64%. 

L'invention a done pour but de fournir une structure de filtrage optique et de 
15 blindage electromagnetique qui permet d'une part de couper suffisammenj la 
couleur orange de longueur d'onde centree sur 590 nm, et d'autre part, d'accrottre 
encore les performances de filtre dans I'infrarouge, tout en obtenant une lumipre 
transmise adequate pour ne pas transformer la purete des couleurs et optimise/ le 
contraste de I'image visible sur un ecran de visualisation auquel est associee^une 

20 telle structure. 

Aussi, les inventeurs ont realise une structure de blindage 
electromagnetique qui est caracterisee en ce qu'au moins une feuille est en 
matiere thermoplastique, I'autre feuille constitue une feuille de recouvrement de 
l'element conducteur ou de la feuille en matiere thermoplastique, et I'une et/ou des 
25 deux feuilies integrent au moins un pigment mineral ou au moins un colorant 
organique de facon a realiser pour la structure un filtre dans la couleur orange de 
longueur d'onde centree sur 590 nm. 

Selon une caracteristique, I'une des feuilies au moins, la feuille en matiere 
thermoplastique et/ou la feuille de recouvrement, integre au moins un pigment 
30 mineral ou au moins un colorant organique pour constituer un filtre infrarouge 
dans la gamme des longueurs d'onde de 800 a 1250 nm. 

Selon un mode de realisation, I'une des deux feuilies est neutre tandis que 
I'autre feuille comporte au moins deux pigments ou colorants qui assurent au 
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travers de la structure, respectivement, le filtre pour la couleur orange et le filtre 
infrarouge. 

Selon un autre mode de realisation, la feuille en matiere thermoplastique 
comporte un pigment ou un colorant qui assure au travers de la structure le filtre 
5 pour la couleur orange ou le filtre infrarouge, et la feuille de recouvrement 
comporte un pigment ou colorant qui assure le filtre pour la couleur orange ou le 
filtre infrarouge que n'assure pas I'autre feuille en matiere thermoplastique. 

Selon une premiere variante, I'element conducteur est constitue d'un tissu 
de fils metalliques associe entre les deux feuilles. 
10 Selon une deuxieme variante, I'element conducteur est constitue d'une 

grille de fils metalliques deposee sur une feuille de support, composee a base de 
Tune des matieres suivantes, polycarbonate, polymethyl(metha)acrylate, 
polyethyleneterephthalate, polyether sulfone, polyetherketone, et acyronitrile- 
styrene copolymere. 

15 Avantageusement, selon cette deuxieme variante, la feuille de support de 

I'element conducteur constitue la feuille de recouvrement, I'element conducteur 
etant agence entre la premiere feuille en matiere thermoplastique et la feuille de 
recouvrement. De preference, la feuille de recouvrement portant I'element 
conducteur est revetue a I'oppose de I'element conducteur d'un film de protection 

20 en polyethyleneterephtalate (PET), ou en polychlorure de vinyle (PVC), ou en 
polypropylene, ou encore en polyethylene haute densite, et d'epaisseur inferieure 
ou egale a 60 /jm. 

Selon une troisieme variante, conducteur est constitue d'une couche 
metallique, telle qu'a base d'argent, deposee sur une feuille de support qui est 
25 constitute par la feuille de recouvrement, ledit element etant agence entre la 
feuille de recouvrement et la premiere feuille en matiere thermoplastique. 

Selon une autre caracteristique, la feuille de support de I'element 
conducteur est constitute d'une feuille complementaire en matiere plastique qui 
est feuilletee entre la premiere feuille thermoplastique et la feuille de 
30 recouvrement. 

Avantageusement, la premiere feuille en matiere thermoplastique, et la 
feuille de recouvrement lorsqu'elle ne constitue pas une feuille de support pour 
I'element conducteur sont en polyvinylbutyral, ou en polyurethanne, ou en 
ethylene-vinyl-acetate. 



La structure peut etre assemble a un unique substrat transparent, la 
premiere feuille en matiere thermoplastique etant assemblee au substrat. 

Selon une autre variante, la structure peut etre assemblee en feuillete entre 
deux substrats transparents, la feuille en matiere thermoplastique et la feuille de 
5 recouvrement etant respectivement assembles a chacun des substrats. 

Selon une caracteristique, le substrat transparent comporte sur sa face en 
regard de la feuille en matiere thermoplastique une couche metallique telle qu'a 
base d'argent pour constituer I'element conducteur lorsque celui-ci est associe a la 
structure. 

10 La structure assure ainsi pour I'ensemble structure et substrat(s), un filtre 

infrarouge avec une transmission lumineuse correspondante T tR n'excedant pas 
17 %, et un filtre pour la couleur orange avec une transmission lumineuse 
correspondante T NE comprise entre 20 % et 40 %, i'ensemble structure et 
substrat(s) presentant un taux de transmission lumineuse dans le visible compris 
1 5 entre 40 % et 60 %, avec une purete inferieure a 7 %. 

Plus particulierement, le filtre infrarouge assure une transmission a 815 nm 
d'au plus 17%, une transmission a 870 nm d'au plus 9% et une transmission entre 
900 et 1 250 nm d'au plus 9%. 

La structure de invention peut par exemple etre associee a la face ayant 
20 d'un ecran de visualisation, tel qu'un ecran plasma. Elle peut egalement ; etre 
associee a tout dispositif necessitant un blindage electromagnetique et des filtres 
dans I'infrarouge et dans I'orange. 

Pour un ecran de visualisation, le ou les substrats en verre auxquels est 
associee la structure sont en verre trempe. De preference, au moins un des 
25 substrats en verre comporte une couche antireflets sur la face opposee a la 
structure. Avantageusement, la feuille de recouvrement comporte un traitement 
antireflets sur la face opposee a la premiere feuille en matiere thermoplastique. 
Enfin, la structure peut etre directement collee sur la face avant de I'ecran. 

D'autres avantages et caracteristiques de I'invention apparattront a la 
30 lecture de la description qui suit en regard des dessins annexes sur lesquels : 

- la figure 1 est une vue en coupe de la structure de I'invention ; 

- les figure 2 et 5 sont des vues en coupe de variantes de la structure de 
I'invention ; 
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- les figures 3, 4 et 5 sont des vues en coupe de la structure de I'invention 
associee a la face avant d'un ecran de visualisation selon plusieurs exemples de 
realisation. 

On precise tout d'abord que les proportions relatives aux differentes 
5 grandeurs, notamment epaisseurs, des elements de I'invention ne sont pas 
respectees sur les dessins afin que la lecture en soit facilitee. 

La structure de filtrage optique et de blindage electromagnetique 1 illustree 
sur les figures 1 et 2 est destines a etre associee a au moins un substrat 
transparent, tel qu'un substrat verrier, le substrat etant plus particulierement 
10 destine a etre mecaniquement assemble contre un ecran de visualisation de sorte 
que la structure constitue pour I'ecran un filtre dans la couleur orange et de 
maniere complementaire si necessaire un filtre dans I'infrarouge. 

L'ecran de visualisation est par exemple un ecran plasma, celui-ci emettant 
en particulier un rayonnement dans I'orange en raison du neon contenu dans le 
15 melange gazeux de I'ecran. Mais cette utilisation de la structure n'est pas limitee 
aux ecrans plasma et peut etre utilisee et associee a tout dispositif necessitant un 
filtre dans la couleur orange. 

La structure de filtrage optique et de blindage electromagnetique 1 
comporte une premiere feuille en matiere thermoplastique 10 et une seconde 
20 feuille 12 en matiere plastique qui constitue une feuille de recouvrement pour 
l'element auquel elle est associee. Un element conducteur 11 de blindage 
electromagnetique est compris entre les deux feuilles 10 et 12 ou bien est destine 
a etre associe aux feuilles lorsqu'il n'est pas compris dans la structure. 

L'element conducteur 1 1 peut etre selon une premiere variante un tissu de 
25 fils metalliques, du type en cuivre, qui est insere entre les deux feuilles 10 et 12 et 
assemble par chauffage des deux feuilles. Dans ce cas, la feuille de recouvrement 
12 est de preference dans la meme matiere que la premiere feuille 10, en 
polyvinylbutyral, ou en polyurethanne, ou en ethylene-vinyl-acetate. 

Selon une seconde variante, l'element conducteur 1 1 est une grille de fils 
30 metalliques, du type en cuivre, obtenue par une technique usuelle de 
photolitographie sur une feuille de support en matiere plastique a base de Tune 
des matieres suivantes, polycarbonate, polymethylmethacrylate, 
polyethyleneterephthalate, polyether sulfone, polyetherketone, et acyronitrile- 
styrene copolymere. 
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Dans cette seconde variante, la feuille de support de I'element conducteur 
1 1 peut avantageusement etre la feuille de recouvrement 12 qui est alors associee 
a la premiere feuille 10 de facon que I'element conducteur soit agence entre les 
deux feuilles, I'assemblage des feuilles se faisant par chauffage des matieres 
(figure 1). Ou bien, la feuille de support de I'element conducteur 1 1 peut plutot etre 
constitute d'une feuille complementaire 13 qui est feuilletee entre les premiere et 
seconde feuilles 10 et 12 qui sont alors de preference I'une et I'autre dans Tune 
des matieres thermoplastiques suivantes, polyvinylbutyral, ou polyurethanne, ou 
ethylene-vinyl-acetate (figure 2). 

Selon une troisieme variante, I'element conducteur 1 1 est une couche a 
base d'argent deposee sur une feuille de support en matiere plastique a base de 
Tune des matieres suivantes, polycarbonate, polymethylmethacrylate, 
polyethyleneterephthalate, polyether sulfone, polyetherketone, et acyronitrile- 
styrene copolymdre. Cette feuille de support peut avantageusement etre la feuille 
de recouvrement 12, la couche etant agencee entre les deux feuilles 10 et 12 
(figure 1). 

Lorsque I'element conducteur 11 constituant un element de blindage 
electromagnetique est non pas integre a la structure 1 mais lui est associe, 
i'element se presente par exemple sous forme de couche metallique, telle qu'a 
base d'argent, deposee sur le substrat auquel est destinee la structure, la couche 
se trouvant en regard de la premiere feuille 10 qu'on vient assembler contre le 
substrat. C'est I'exemple de la figure 5 sur laquelle on voit un substrat 20 dont une 
face est pourvue de I'element conducteur 1 1 et auquel est associee la structure 1 
comportant la premiere feuille en matiere thermoplastique 10 et la feuille de 
recouvrement 12. La feuille de recouvrement permet d'assurer une autre fonction 
que la ou les fonctions remplies par la feuille 10, ou de proteger la feuille 10 si 
celle-ci est faite d'une matiere qui peut §tre facilement rayee par exemple, ou 
encore de faciliter I'assemblage de la feuille 10 a I'element qui viendra a I'oppose 
du substrat. 

Pour un meilleur blindage electromagnetique, on preferera la grille de fils 
metalliques en tant qu'element conducteur plutot qu'une couche metallique. 

Le filtre optique selon I'invention est obtenu de la maniere suivante, I'une ou 
I'autre des deux feuilles 10 et 12, ou bien les deux feuilles 10 et 12 integrent au 
moins un pigment mineral ou au moins un colorant organique pour constituer un 




8 



filtre dans la couleur orange qui correspond a la longueur d'onde de 590 nm. Le 
produit FILTRON A178 ou A193 commercialise par la societe GENTEX est un 
exemple de colorant qu'on peut integrer dans une feuille polymerique pour 
constituer un filtre dans I'orange. 
5 La premiere feuille en matiere thermoplastique 10 est en polyvinylbutyral, 

ou en polyurethanne, ou en ethylene-vinyl-acetate. 

La seconde feuille de recouvrement 12 est dans une matiere plastique qui 
depend de la fonction assuree par cette feuille, autres que celle de filtre dans 
I'orange. Des exemples de matiere ont ete citees plus haut selon la variante 

1 0 considered pour I'element conducteur. 

Selon I'invention, la structure 1 peut aussi comporter des moyens pour 
constituer un filtre dans I'infrarouge. Comme pour le filtre dans I'orange, au moins 
un pigment ou au moins un colorant peut etre integre dans I'une des feuilles 10 ou 
12 de la structure, ou dans les deux feuilles pour constituer le filtre infrarouge. Un 

1 5 exemple de colorant pour le filtre infrarouge est le produit FILTRON A1 95 ou A1 01 
commercialise par la societe GENTEX. 

Aussi, au moins I'une des feuilles 10 ou 12, ou au moins la feuille 
complementaire 13 lorsque celle-ci est feuilletee entre les deux feuilles 10 et 12, 
comporte au moins un pigment et/ou au moins un colorant de facon que la 

20 structure 1 constitue d'une part un filtre pour I'infrarouge qui correspond aux 
longueurs d'onde allant de 800 a 1250 nm, et d'autre part un filtre pour la couleur 
orange qui correspond a la longueur d'onde centree sur 590 nm. 

Plusieurs variantes de realisation de la structure peuvent etre envisagees 
quant a I'integration des colorants ou pigments pour les filtres infrarouge et dans 

25 I'orange. 

Le colorant ou pigment pour filtre infrarouge et le colorant ou pigment pour 
filtre de la couleur orange sont tous deux integres a I'une des feuilles 10, 12, ou 
13, la ou les feuilles trie contenant pas les colorants ou pigments etant de 
preference de couleur claire. 
30 En variante, le colorant ou pigment pour filtre infrarouge est integre a I'une 

des feuilles 10, 12 ou 13 tandis que le colorant ou pigment pour filtre de la couleur 
orange est integre a la feuille ne contenant pas le colorant ou pigment du filtre 
infrarouge. 
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Enfin, selon I'invention, la feuille de recouvrement 12 comporte sur la face 
opposee a celle pourvue de I'element conducteur 11 lorsque celui-ci est supporte 
par la feuille, un film de protection 14. Ce film se presente sous la forme d'une 
feuille en polyethyleneterephtalate (PET), ou en polychlorure de vinyle (PVC) ou 

5 en polypropylene ou encore en polyethylene haute densite. Son epaisseur est 
inferieure ou egale a 60 //m. II permet d'une part de proteger la face opposee a 
celle portant I'element conducteur de facon a eviter toutes rayures de cette face 
par I'element conducteur lorsque la feuille est presentee sous forme de rouleau 
pour sa livraison. D'autre part, ce film de protection sert a creer une surface nette 

1 0 en vue de I'assemblage de la feuille de recouvrement contre une autre surface. 

La structure 1 telle que decrite ci-dessus peut done etre associee a un 
substrat transparent 20, tel qu'un substrat verrier, ou etre feuilletee entre deux 
substrats transparents du type verrier 20 et 21 pour former la face avant 2 d'un 
ecran de visualisation E, e'est-a-dire la partie orientee vers le spectateur.. 

1 5 Un exemple 1 de realisation d'assembjage de face avant d'ecran au moyen 

d'une structure 1 associee a un unique substrat 20 est le suivant (figure 3) : 

- le substrat 20 en regard du spectateur; 

- la premiere feuille thermoplastique 10 qui est en PVB et assemblee au 
substrat 20 ; 

20 - I'element conducteur de blindage electromagn<§tique 1 1 qui est depose 

sur la feuille de recouvrement 12 en PET, cette feuille etant associee 
d'une part a la premiere feuille 10 et faisant face d'autre part a I'ecran E. 
Un autre exemple (exemple 2) de realisation d'assemblage de face avant 
d'ecran au moyen d'une structure 1 feuilletee entre deux substrats 20 et 21 est le 

25 suivant (figure 4) : 

- le substrat en verre 20 en regard du spectateur 

- la premiere feuille thermoplastique 10 en PVB, assemblee au premier 
substrat en verre 20; 

- I'element conducteur de blindage electromagnetique 1 1 depose sur une 
30 feuille complementaire 13 en PET; 

- la seconde feuille de recouvrement 12 en PVB assemblee par I'une des 
faces a la feuille complementaire 13 et par sa face opposee au second 
substrat en verre 21 . 
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Dans les exemples 1 et 2, I'ensemble structure-substrat(s) est fixe 
mecaniquement sur I'ecran au moyen d'un cadre metallique non represents. 

Le filtre constitue au travers de la structure 1 , associee a un unique substrat 
(exemplel) ou feuilletee entre deux substrats verriers 20 et 21 (exemple 2) dans 
5 laquelle ont ete incorpores les colorants FILTRON A195 ou A101 pour I'absorption 
de la raie du neon a 590 nm et le colorant FILTRON A178 ou A193 pour 
I'absorption dans Pinfrarouge, est defini par les proprtetes suivantes de 
transmission lumineuse: 

- une transmission T| R a 81 5 nm d'au plus 1 7% , 
1 0 - une transmission T iR a 870 nm d'au plus 9%, et 

- une transmission T| R entre 900 et 1250 nm d'au plus 9%, 

- une transmission T NE a 590 nm comprise entre 20 et 40%. 
Utilisation des filtres dans I'orange et dans I'infrarouge peut conduire a 

une structure au travers de laquelle la couleur pergue par un spectateur peut etre 

15 dans une couleur dominante, telle que le.vert. De maniere a compenser cette 
couleur pour obtenir une couleur grise neutre qui permet de ne pas affaiblir la 
teinte des couleurs rendues sur I'ecran, on associe un intercalaire du type PVB 
teinte absorbant le visible et utilise classiquement dans les vitrages feuilletes. 

L'association des colorants ou pigments pour les filtres dans I'orange et 

20 dans I'infrarouge, combines eventuellement a d'autres pigments ou colorants 
absorbant dans le visible, conduit a obtenir une structure 1 associee aux deux 
substrats verriers dont la transmission lumineuse T L est de I'ordre de 40 a 60% 
avec les longueurs d'ondes dominantes comprises entre 480 et 520 nm et est 
associee a une puret6 inferieure a 7%. 

25 La representation donnee a la figure 6 (exemple 3) presente une variante 

d'utilisation d'un filtre optique pour ecran realise suivant I'exemple 1 qui a la 
particularite d'etre directement colle, via la feuille de recouvrement 12 apres avoir 
retire le film de protection 14 si celui-ci est present, contre le substrat de la face 
avant de I'ecran a Paide d'un adhesif ou d'une resine, ou de tout autre moyen 

30 connu de Phomme de Part. L'avantage de ce mode d'assemblage est de supprimer 
des interfaces optiques et d'abaisser le niveau de reflexion parasite. 

Dans les trois exemples de realisation dissociation de la structure a un ou 
respectivement a deux substrats verriers, et de preference dans I'exemple de 
realisation tout particulierement qui ne comporte qu'un seul substrat en verre, le 
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ou les substrats en verre sont en verre trempe. Le verre trempe est hautement 
resistant mecaniquement et casse tres difficilement. Ainsi dans les premier et 
troisieme exemples de realisation, I'epaisseur du filtre total de I'ecran, la structure 
1 et le substrat en verre 20, permet avantageusement d'etre reduite par rapport a 
I'epaisseur du filtre du second exemple de realisation incluant deux substrats en 
verre, tout en gardant les proprietes de protection vis-a-vis du spectateur. 

En outre, dans ces trois exemples de realisation, le ou les substrats en 
verre seront de preference revetus sur leur face externe opposee a la structure 1 
d'une couche antireflets. Dans le cas de I'exemple 1 ou 3, la feuille de 
recouvrement 12 en PET peut avantageusement comporter un traitement 
antireflets au moyen d'une resine thermosensible ou reticulable aux ultra-violets. 



i er aepot 
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REVENDICATIONS 



1. Structure (1) de filtrage optique et de blindage electromagnetique 
destinee a etre assemblee a au moins un substrat transparent (20), notamment en 
verre, la structure comportant au moins deux feuilles en matiere plastique (10, 12), 
et comprenant ou destine a etre associe aux feuilles (10, 12) un element 
conducteur de blindage electromagnetique (11), caracterisee en ce qu'au moins 
une feuille (10) est en matiere thermoplastique, I'autre feuille (12) constitue une 
feuille de recouvrement de I'element conducteur (11) ou de la feuille en matiere 
thermoplastique (10), et I'une et/ou des deux feuilles integrent au moins un 
pigment mineral ou au moins un colorant organique de fagon a realiser pour la 
structure (1) un filtre dans la couleur orange de longueur d'onde centree sur 
590 nm. 

2. Structure selon la revendication 1, caracterisee en ce que I'une des 
feuilles au moins, la feuille en matiere thermoplastique (10) et/ou la feuille de 
recouvrement (12), integre au moins un pigment mineral ou au moins un colorant 
organique pour constituer un filtre infrarouge dans la gamme des longueurs 
d'onde de 800 a 1250 nm. 

3. Structure de blindage electromagnetique selon la revendication 2, 
caracterisee en ce que I'une des deux feuilles (10, 12) est neutre tandis que I'autre 
feuille comporte au moins deux pigments ou colorants qui assurent au travers de 
la structure, respectivement, le filtre pour la couleur orange et le filtre infrarouge. 

4. Structure de blindage electromagnetique selon la revendication 2, 
caracterisee en ce que la feuille en matiere thermoplastique (10) comporte un 
pigment ou un colorant qui assure au travers de la structure le filtre pour la couleur 
orange ou le filtre infrarouge, et la feuille de recouvrement (12) comporte un 
pigment ou colorant qui assure le filtre pour la couleur orange ou le filtre infrarouge 
que n'assure pas I'autre feuille en matiere thermoplastique (10). 

5. Structure selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que I'element conducteur (11) est constitue d'un tissu de fils 
metalliques associe entre les deux feuilles (10, 12). 

6. Structure selon I'une quelconque des revendications 1 a 4, 
caracterisee en ce que I'element conducteur (11) est constitue d'une grille de fils 
metalliques deposee sur une feuille de support, composee a base de I'une des 
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matieres suivantes, polycarbonate, polymethylmethacrylate, 
polyethyleneterephthalate, polyether sulfone, polyetherketone, et acyronitrile- 

styrene copolymere. 

7. Structure selon la revendication 6, caracterisee en ce que la feuille 
5 de support de I'element conducteur constitue la feuille de recouvrement (12), 

I'element conducteur (11) etant agence entre la premiere feuille en matiere 
thermoplastique (1 0) et la feuille de recouvrement (12). 

8. Structure selon la revendication 6 ou 7, caracterisee en ce que la 
feuille de recouvrement (12) portant I'element conducteur (11) est revetue a 

10 I'oppose de I'element conducteur d'un film de protection (14) en 
polyethyleneterephtalate (PET), ou en polychlorure de vinyle (PVC), ou en 
polypropylene, ou encore en polyethylene haute densite, et d'epaisseur inferieure 
ou egalea60jum. 

9. Structure selon I'une quelconque des revendications 1 a 4, 
15 caracterisee en ce que I'element conducteur (11) est constitue d'une couche 

metallique, telle qu'a base d'argent, deposee sur une feuille de support qui est 
constitute par la feuille de recouvrement (12), ledit element etant agence entre la 
feuille de recouvrement et la premiere feuille en matiere thermoplastique (10). 

1 0. Structure selon la revendication 6 ou 9, caracterisee en ce que la 
20 feuille de support de I'element conducteur est constitute d'une feuille 

complementaire en matiere plastique (13) qui est feuilletee entre la premiere 
feuille thermoplastique (1 0) et la feuille de recouvrement (1 2). 

11. Structure selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la premiere feuille en matiere thermoplastique (10), et la 

25 feuille de recouvrement (12) lorsqu'elle ne constitue pas une feuille de support 
pour I'element conducteur sont en polyvinylbutyral, ou en polyurethanne, ou en 
ethylene-vinyl-acetate. 

12. Structure selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce qu'elle est assemblee a un unique substrat transparent (20), la 

30 premiere feuille en matiere thermoplastique (1 0) etant assemblee au substrat. 

13. Structure selon I'une quelconque des revendications 1 a 11, 
caracterisee en ce qu'elle est assemblee en feuillete entre deux substrats 
transparents (20, 21), la feuille en matiere thermoplastique (10) et la feuille de 
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recouvrement (12) etant respectivement assemblies a chacun des substrats (20, 
21). 

14. Structure selon la revendication 12 ou 13 associee a au moins un 
substrat transparent (20), caracterisee en ce que le substrat transparent (20) 

5 comporte sur sa face en regard de la feuille en matiere thermoplastique une 
couche metallique telle qu'a base d'argent pour constituer Telement conducteur 
(11) lorsque celui-ci est associe a la structure. 

15. Structure selon la revendication 12 ou 13, caracterisee en ce qu'elle 
assure pour Pensemble structure et substrat(s), un filtre infrarouge avec une 

10 transmission lumineuse correspondante T| R n'excedant pas 17 %, et un filtre pour 
la couleur orange avec une transmission lumineuse correspondante T N e comprise 
entre 20 % et 40 %, Tensemble structure et substrat(s) presentant un taux de 
transmission lumineuse dans le visible compris entre 40 % et 60 %, avec une 
purete inferieure a 7 %. 

15 16. Structure de blindage electromagnitique selon la revendication 15, 

caracterisee en ce que le filtre infrarouge assure une transmission a 815 nm d'au 
plus 1 7%, une transmission a 870 nm d'au plus 9% et une transmission entre 900 
et 1250 nm d'au plus 9%. 

1 7. Ecran de visualisation, notamment ecran plasma, comportant en face 
20 avant (2) une structure (1) selon Tune quelconque des revendications 12 a 16. 

18. Ecran selon la revendication 17, caracterise en ce qu'au moins un 
substrat en verre (20, 21) est en verre trempe. 

19. Ecran selon la revendication 17 ou 18, caracterise en ce qu'au moins 
un des substrats en verre (20, 21) comporte une couche antireflets sur la face 

25 opposee a la structure. 

20. Ecran selon Tune des revendications 17 a 19, caracterise en ce que 
la feuille de recouvrement (12) comporte un traitement antireflets sur la face 
opposee a la premiere feuille en matiere thermoplastique (10). 

21. Ecran selon Tune des revendications 17 a 20, caracterise en ce que 
30 la structure (1) est directement collee sur la face avant de I'ecran. 
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